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1 24*6564 

L 1 invention concerne un procEdE pour 1 1 Elimination des boues 
provenant de la distillation des solvants utilises dans le nettoya- 
ge a sec ; elle concerne plus particuliSrement un procEdE permettant 
de solidifier les boues liquides provenant de cette distillation 
5 des solvants usEs de nettoyage a sec ; elle se rapporte enfin aux 
boues solides ainsi obtenus. 

La technique de nettoyage ou de dEgraissage a sec est bien 
connue, de sorte qu'il n'est pas utile de la dEcrire ici en detail. 
On sait que pour des raisons d^conomie, on distille ou on filtre 
lO tou jours les solvants utilises au cours de ces operations afin 
de pouvoir les recycler. Au cours de cette operation, on s§pare 
ainsi des boues plus ou moins liquides , voire mEme parfois solides,. 
qu'il importe, alors d'Eliminer. Pour l'essentiel, ces boues contien- 
nent des matifcres grasses, des huiles, des renforcateurs et adjuvants 
15 de nettoyage a sec, des pigments, des dEbris textiles, des oligomSres, 
des traces de solvants et des impuretEs de 1 1 environnement apportEes 
par le linge,etc. . 

Le moyen d 1 Elimination de ces boues est dictE par la forme 
de celles-ci. Si ces boues sont solides, ce qui est relativement 
20 rare, on les jette alors a la poubelle, ce qui ne pose alors prati- 
quement aucun probl&me. 

En revanche, si ces boues, comme cela est gen§ralement' le cas, 
sont plus ou moins liquides, leur Elimination est delicate, car 
d v une -part, ces boues sont dif f icilement manipulables et non accep- 
25 t§es par les services de voieries municipales et, d'autre, part, et 

surtout, il est interdit de les rejeter £ l f §gout ou dans les rivie- 
res, car elles peuvent polluer l'eau et 1 1 environnement et surtout, 
elles constituent un r§el danger pour les Egouttiers. NEanmoins, 
malgrE ces interdictions et les dangers qui en dEcoulent, le plus 
30 souvent malheureusement , ces boues sont EvacuEes par I'Egout. 

L 1 invention vise done un procEdE permettant d'Eliminer ces 
boues liquides sous forme solide et en toute sEcuritE et sans pol- 
luer le rEseau d'Egout. Pour ce faire, on ajoute auxdites boues 
liquides de la sciure die bois rendue lipophile. 
35 Comme on le sait, on dit qu f un composE est 11 lipophile" lors- 

qu'il presente une affinitE certaine pour les graisses ou les huiles, 
e'est-a-dire pour les molEcules d'un milieu organique £ caractlre 
hydrophobe prEdominant. La sciure de bois Etant un composE essentiel- 
lement cellulosique , prEsente done une affinitE naturelle pour l'eau 
40 et refuse les: graisses ou les huiles. Elle a done essentiellement 
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un caractSre hydrophile. Pour l'activer, c'est-S-dire lui donner 
un- caractSre hydrophobe, on peut lui faire subir un traitement 
au moyen d'une chalne grasse cationique. A titre d'exemple, on 
peut citef : 

5 - les sels d 1 ammonium quaternaires , notamment les sels contenant 

des radicaux lourds, tels que le trimethyl st§aryl chloro ammonium, 
le chlorure d'alkyl dimethyl ammonium benzyl connu dans le commerce 
sous la marque NORAMIUM S^75 commercialism par la Societe CECA, 

- les ac§tates d' amine, tels que le NORAMAC S egalement de la 
lO Societe CECA, 

- - les acetates de diamines, 

- les olSates d 1 amines, 
tous ces corps etant bien connus des techniciens. 

On a determine que le compose d' activation devait reprisenter 
15 en poids d'extraits sees de 0,5 S 3%, de preference de 1 ^ 2%, 
du poids de la sciure de bois s£che. 

Pour fabriquer la sciure, on peut faire appel S n'importe 
quel bois, ce choix etant determine essentiellement par des consi- 
derations d'ordre economique. II est toutefois souhaitable que 
20 les dimensions de la sciure soient aussi fines que possible afin 
de faciliter la penetration du compos§ d 1 activation et d'ameliorer 
le caractdre lipophile. 

La phase d 1 activation s'effectue de maniere connue : 

- soit par pulverisation du produit cationique sur la sciure 
25 transportee par exemple sur un tapis roulant, 

- soit par immersion dans un bain liquide contenant le produit 
en solution, alcoolique notamment, puis elimination du solvant. 

On a constate que I 1 on ameiiorait le procede en ajoutant 
de 1' argile et du platre a la sciure de bois, 
30 Par "argile", on designe une terre absorbante et filtrante 

constituee principalement par des silicates d 1 aluminium hydrates 
en fines pafticules. On peut citer les sepiolites, les attapulgites, 
les vermiculites, les bentonites, les saponites, les beidellites, 
les montmorillonites et autres composes connus comme tels et decrits 
35 par exemple dans l'ouvrage intitule " tUneAJaZoglz d<u AigiZte" de 
S.CAILLERE et S • HENIN (Edition MASSON 1963). 

Par "platre", on designe le sulfate de calcium hemihydrate, 
obtenu notamment par cuisson moderee du gypse. 

Avantageusement, 1* argile est egalement activee, e'est-^-dire 
40 rendue lipophile, dans les memes conditions que la sciure de bois. 
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On a d€ terming que l'on obtient de bons resultats si les 
proportions en poids : 

-de sciure activee etaient comprises entre 50 et 90%, 

- d'argile entre 10 et 40%, 
5 - de platre entre 5 et 25%. 

On obtient les meilleurs resultats avec une poudre composite 
contenant en poids environ : 

- 70% de sciure activee, 

- 20% d'argile, 
10 - 10% de platre. 

La sciure de bois activee ou la poudre composite contenant 
de la sciure, du pla€re et de l'argile, est mise eh contact avec 
les boues liquides de distillation des solvants. Cette operation 
s'effectue de preference a temperature ambiante et pendant une 
15 dur§e suffisante. Cette operation n'est pas critique, puisqu'il 
suffit que les boues liquides deviennent solides, c f est-i-dire 
non collantes et seches pour etre facilement eliminables. En prati- 
que, on a determine que 1 1 .on obtient de bons r§sultats si, en fonc- 
tion de la consistance initiale des boues, la proportion en poids 
20 de boues liquides. a traiter et de la composition de traitement etait 
comprise entre 0,2 et 1. En dessous du plancher de 0,2, les boues 
ont encore trop tendance a rester liquides ou pateus.es, alors qu'en 
revanche, au-dela du plafond de 1, le proced§ perd de son intSret 
gconomique. En regie g en§rale, la proportion de poudre ou de sciure 
25 doit etre d'autant plus eievee que les boues initiales sont plus li- 
quides. 

Si les boues a eliminer contiennent du solvant, par exemple 
du perchlorothylene, ce solvant n'est pas s'^pare lors du traitement, 
mais se trouve eiimine avec les boues elles-memes puisque le but 
.30 du traitement est essentiellement de conditionnner ces boues liquides 
sous forme solide afin de pouvoir les jeter. 

La maniere dont 1' invention peut etre realis§e et les avantages 
qui en dScoulent ressortiront mieux des exemples de realisation qui 
suivent donnes a titre indicatif et non limitatif . 
35 EXEMPLE 1 : Activat ign_tf e_la_sciure _de_bois_ 

A temperature ambiante, dans un bac, on place une quantite de- 
terminee de sciure de hktre de granulometrie 500 microns, que l'on 
arrose avec une solution alcoolique d ' un agent tensio-actif catio- 
nique commercialise par CECA sous la denomination NORAMIUM S 75, 
40 contenant 75% de matieres actives (chlorure d'alkyl dimethyl benzyl 

.../ 



ammonium, 

AprSs une heure d' immersion, on chauffe pour §liminer le solvant 
alcoolique . 

Pax pes€e, on determine que la sciure de bois contient alors 
.5 2% en poids de compos § d 1 activation. . 
EXEMPLE .2 : 

D'une manidre classique, on pr£l£ve des boues liquides de consis- 
tance moyenne dans le dispositif de distillation d 1 une installation 
de nettoyage § sec, 
lO A temperature ambiante, a un poids d€ termini de boues liquides, 

on melange progress ivement sous faible agitation , un poids §gal 
de sciure de bois activ^e de l 1 exemple 1. 

Apres cinq minutes de traitement, on obtient un mat§riau solide 
sec, noil collant, pelletable, c'est-a-dire susceptible d'etre recu- 
15 p&^ a La pelle, done de pouvoir etre jeter dans des poubelles. En 
outre, Xe compo.s.S d* activation (NORAMIUM) a un effet aseptisant heu- 
reux sur les boues ainsi trait€es. 
EXEMPLE 3 : 

A temperature ambiante, dans un m§langeur, on melange dans 
20 1'ordre en poids : 

- 70% de sciure de bois activ§e de 1' exemple 1, 

- 20% d'une argile type sepiolite commercialisee par RHONE 
POULENC Chimie Minirale sous la denomination RHON 1 SEC, 

- 10% d'un platre ordinaire. 

25 Avec cette poudre composite, on repete l'exemple 2. 

Apres cinq minutes de traitement, on obtient un materiau pelle- 
tabie r done facilement §liminable en toute security. ■ 

Cette poudre composite presente un caractere lipophile nettement 
plus prononcee que celle de l'exemple 2 et permet done de traiter 
30 une gamine beaucoup plus itendue de boues plus ou moins liquides et 
plus ou moins chargees de corps gras. 
EXEMPLE 4 : 

On repute l'exemple 2 avec la meme quantit§ de sciure de" bois 
mais n'ayant pas subi le traitement d' activation de l'exemple 1. 
35 Cette sciure etant alors hydrophile n ' absorbe pas les graisses 

et on n' obtient aucun resultat de sor£e que les boues restent 
liquides. 
EXEMPLE 5 ; 

On repdte 1 1 exemple 2 en rempla^ant la sciure de bois activce 
40 par la meme quantite de platre de l'exemple 3. Comme le platre 



n'absorbe pas les huiles et les graisses, le proc§d6 ne pr§sente 
aucun intSret pratique. 
EXEMPLE 6 : 

On r€p§te l 1 exempli 2 en rempla^ant la sciure de bois activSe 
5 par la meme quantity d'argile de l f exemple 3. On a une absorption 
des graisses insuf f isante pour que le proc€d§ soit int^ressant sur 
le plan §conomique. . . 

Les exemples ci-dessus illustrent parf aitement l'effet inattendu 
resultant de 1 1 utilisation de la sciure de bois activ§e et la syner- 
lO gie que provoque cette sciure lorsqu 1 elle est combinSe S du plStre 
et de 1" argile. - 

Le proc§d§ de l f invention prSsente essentiellement deux avanta- 

ges : 

- tout d'abord, il permet une manipulation ais€e des boues li- 
15 quides rendues solides, 

- ensuite, il offre la possibility d f §liminer facilement ces 
boues rendues solides par vole normale, c'est-S-dire par la voie 
des poubelles ou par tout autre moyen de stockage provisoire ; ce 
proc§d§ offre done une grande s§curit§ pour les manipulateurs et 

20 pour l'environneraent. 

De la sorte, 1 ■ invention peut etre utilisSe avec succSs dans le 
domaine du nettoyage cL sec. 



REVENDICATTONS 
1/ Proc§d€ de traitement des boues liquides resultant de la dis- 
tillation des solvants us€s de nettoyage £ sec, permettant de les 
rendre solides et ainsi de pouvoir les 61iminer, c'aract^ris 6 en ce 
5 qu'il consiste S traiter lesdites boues liquides avec de la sciure 
de bois rendue lipophile. 

2/ Proc§d§ selon revendication 1, caract§ris§ en ce que la 
sciure de bois se pr§sente sous forme de fines particules et a 6t§ 
activee, c'est-^-dire rendue lipophile, par un traitenent au moyen d'un carpos§ 
lO choisi dans le groupe oonstitue par les sels d' ammonium quaternaires , les amines 
tertiai res, les acetates d f Amines ou de diamines, les oleates d' amines. 

3/ Proced§ selon revendication 2, caract§ris§ en ce que le com- 
pose d'activation repr^sente de 0,5 S 3% en poids du poids de\la 
sciure de bois s§che. 
15 4/ Proc§d§ selon l'une des revendications 1^3, caract§ris§ 

en ce que l'on traite lesdites boues liquides avec une poudre compo- 
site contenant, outre la sciure de bois activee, de l'argile et du platre. 

5/ Proced§ selon revendication 4, caract£ris€ en ce que 
l'argile a subi un traitement d'activation analogue au traitement 
20 d'activation de la sciure de bois. 

6/ Proc£d§ selon revendication 4, caract§ris§ en ce que la pou- 
dre composite de traitement cohtient en poids : 

- de 50 & 90% de sciure de bois activee, 

- de 10 a 40% d'argile, 
25 - de 5 ^ 25% de platre. 

7/ Proc§d€ selon l'une des revendications 4 £ 6, caract£ris§ en 
ce que la poudre composite de traitement contient en poids : 

- 70% de sciure de bois activ§e^ 

- 20% d'argile, 
36 - 10% de plStre. 

8/ Proc£d£ selon l'une des revendications 1 £ 7, caract€ris§ 
en ce que la proportion en poids entre le poids des boues liquides 
et le poids de la composition de traitement est comprise entre 0,2 
et 1, 

3 5 9/ Proc€d§ selon l'une des revendications 1^8, caract§ris§ 

en ce que l'on op§re & temperature gtmbiante, 

10/ Boues solides obtenues par la mise en oeuvre du proced§ 
selon l'une des revendications 1 § 9. 



